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Abstract of JP2001 322357 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an 
information recording medium capable of 
recording in a high density and having an 
excellent repeating rewriting performance and 
a small aging deterioration of a crystallinity 
sensitivity and a method for manufacturing the 
information recording medium. SOLUTION: 
The information recording medium comprises 
a board 11, and a recording layer 14 disposed 
above the board 1 1. In this case, the layer 14 
contains at least one element M selected from 
the group consisting of Ag, Al, Cr, Mn and N, 
and Ge, Sb, Te and Sn as constituting 
elements. Further, in the layer 14, a reversible 
phase transformation occurs between a crystal 
phase and a noncrystalline phase by emitting 
an energy beam thereto. 
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